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La present e invention se rapporte de maniere gendrale 
h des preparations cosmetiques et sp^cialement h des composi- 
tions pour fixer et mettre en condition les cheveux, lesdites 
compositions contenant certains copolymeres de vinylpyrroli- 
5 done (N-vinyl-2-pyrrolidone) , d^sign^s ci-apres par le sigle 
VP. 

Dans le domaine des soins des cheveux, de la fixation 
des mises en plis et permanentes, de la mise en condition des 
cheveux et analogues, on a propose de nombreuses sortes de pre- 

10 parations pour le traitement des cheveux, les principales pre- 
parations consistant en agents surfactifs cationiques, mat£- 
r i au x sifrg r a i s s an t s , pr o c e In e s so 1 u b 1 e s dans 1 : e a u et poly - 
meres synthetiques, dans un milieu acceptable en cosme'tique. 
De facon g^n^rale, on considere les preparations contenant un 

15 poly mere synthetique com me des plus efficaces, particuliere- 
ment celles contenant des polymeres cationiques solubles dans 
1'eau qui ont une affinity pour les cheveux et qui se s£parent 
d'une solution ou d*un milieu diluant pour se de>oser sur ceux- 
ci. Le brevet britannique n° 1 331 819 et les brevets des Etats- 

20 Unis d*Am4rique n° 3 910 862 et n* 3 954 960, auxquels on pour- 
ra se rdf^rer pour des raisons qui apparaltront plus loin, de- 
er i vent des copolymeres quaternis£s cationiques, solubles dans 
l'eau, de VP et d 1 aery late ou methacrylate de dialkylamino- 
alkyle, et des compositions pour les soins des cheveux, conte- 

25 nant de tels copolymeres qui se sont r£v£l£s extrSmement ef- 
. f icaces pour donner la plupart des propri£te*s consid£r£es com- 
me n^cessaires dans les preparations capillaires r^pondant & 
des cri teres th£oriques de perfection, comme dgalement d^crlt 
en fait dans lesdits brevets* Les preparations capillaires 

30 decrites dans lesdits brevets ne aont cependant pas optimales a 

certains egards, tela que par example le coOt de production des 
copolymeres quaternises, le maintien des boucles dans des con- 
ditions d'humidite eievee, la facilite d* enlevement et/ou la 
resistance a la formation de depdts qui n'est pas aussi ele- 

35 vee qu'on pourrait le desirer. 

La pr4sente invention se propose de fournir des com- 
positions pour le traitement des cheveux qui ne seront pas 
sujettes a l'un ou a plusieurs des inconvenients mentionnes 
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ci-dessus. Un autre but de l 1 invention est de f urnir de tel- 
les c ^positions c n ten ant des c polymeres de faible cout. 
L 1 invention se propose en outre : 

- de f ournir des compositions pour fixer et mettre 

en condition les cheveux, presentant des caracteristiques am£- 
liorees en ce qui conceme le maintien des ondulations dans 
des conditions d'humidite* elevee, la facility d 'enlevement 
et/ou la resistance a la formation de dep6ts a la suite d f uti- 
lisations r dp d tees ; 

- de pouvoir disposer d'un procetie amelior* pour tral- 
ter, fixer et mettre en condition les cheveux (cheveux humains 
sur la tete ou hors de la tete confine dans les perruques) a 

l f aide de telles compositions* 

D'autres buts et a vantages de 1* invention apparai- 
' tront au fur et a mesure de la description. 

L" invention permet d'atteindre un ou plusieurs des 
buts mentionnds ci-dessus en utilisant une composition pour 
fixer et mettre en condition les cheveux, comprenant approxi- 
mativement, en poids : 

I. 0,1 a 35 % d f un copolymere formant film, ay ant un poids 
moleculaire d' environ 15 000 a 1 500 000 et con tenant : 

A. environ 99,5 a 45 moles % de motifs d£riv£s de la 
vlnylpyrrolidone } 

B. environ 0,5 k 50 moles % de motifs derives d'un 
monomere de formule i 

CH 2 o CR 1 - COOR 2 - NR 3 R 4 

ou R 1 est H ou CH 3 

R 2 est un alkylene en C 1-20f et 

R 3 et R 4 sont choisis, d'une manifere indepen- 

dante, parmi les groupes en C^^, et 

C. 0 a environ 50 moles % de motifs derives d f au moins 
un monomere Copolymerisable £thyleniquement insa- 
tur£ different de A et B; 

II. 0,05 a 10 % d'au moins un Element acceptable en cosme 1 - 
tique, du groupe forme" par les agents surfactifs organiques, 
les agents e>aississants, les agents plastiflants et complexants, 
dans 

III. une base cosm£tique form£e par un sol van t choisi dans le 
groupe constitue* par l f eau, les monoalcools aliphatiques en 
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C 2-3' le 1 » 1 » 1 " trichlor °e thane * le chlorure de methylene et 
leurs melanges. 

2 

Dans la formule du monomfere B ci-dessus, R peufc par 

exemple etre un groupe m£thyl&ne ou de pr£f£rence un groupe 
2 

5. Ethylene ; R peut etre aussi ehoisi parmi les groupes ci- 

apr&s qui sont de forme ramif i6e ou iso, mais de preference 

en forme norraale ou lineal re : hydroxy^ thy lfene, propylene, hydroiy- 

propyl&ne,butylfene,pentyl&ne» hexylfene, heptyl&ne, octylfcne, 

nonylene, d£cyl&ne, dodecyl&ne, t£trad£cyl&ne, hexadecyl&ne, 

3 4 

Xo octad^cylfene ou di-d£cylene et R et R peuvent etre ind£pen- 
damment choisis parmi les radicaux butyle, t-butyle, isobu- 
tyle, propyle, isopropyle ou ethyle, le groupe m£thyle etant 
prAi&r&m 

Le monomere facultatif C peut etre n'importe quel 

15 monomere classique de vinyle ou de vinylidene copolym£risa- 
hie avec A (VP) y et autre que B. A titre d'exemplesde tels mo- 
n ombres, on peut* citer les ethers d'alkyle et vinyle, par exem- 
ple les Ethers de vinyle et mdthyle, Ethyle, octyle, ou lau- 
ryle; I'acide acrylique, l*acide mEthacrylique et leurs esters, 

20 par exemple !• aery late de mEthyle, l 1 aery late d* ethyle et le 
methacrylate de methyle, les monom&res aromatiques de vinyle, 
par exemple le styr&ne et 1 'alpha-mEthyl-styrene ; 1* acetate 
et le chlorure de vinyle ; le chlorure de vinylidene ; I'acry- 
lonitrile et le mEthacrylonitrile et leurs derivEs substitEs ; 

25 1 1 acrylamide, le mEthacryl amide et leurs dErivEs N-substituEs; 
i'acide crotonique et ses esters, par exemple les crotonates 
de mEthyle et d' Ethyle ; et analogues. 

Les brevets des Etats-Unis d'AmErique mentionnes 
plus haut dEcrivent la production de d drives quaternisEs de 

30 polymeres contenant les motifs dEfinis plus haut A et B, ainsi 
que les motifs eventuels C, le constituant B Etant present en 
une proportion d* environ 5 a 80 moles %• Le brevet britannique 
n* 1 -331 819 prEcitE contlent une divulgation similaire, le 
constituant B Etant par contre present en une proportion de 

35 1 & 80 moles %• La Demanderesse a dEcouvert, d'une mani&re 
hautement surprenante, que 1* Elimination de l'Etape de qua- 
te mat ion requise d'apres ces brevets, non seulement n'entrai- 
nait pas des inconvEnients import ants pour les propriEtEs des 
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preparations capillaires contenant de tels p lymeres, mais 
qu'elle se rdvelait avantageuse par la diminution important© 
des cottts de fabrication et par l*ob tent ion de preparations 
capillaires confirant des proprietes ameiiorees aux cheveux 
5 traitds en ce qui concern* la retention des boucles dans des 
conditions d f humidity 41ev£e f la facility d 'enlevement et/ou 
la resistance & la formation de d4pdts & la suite d* utilisa- 
tions r^pdt^es, parmi divers autres avantages* 

II est par consequent clair que le procede de prepa- 
10 ration des copolymeres utilise dans 1* invention, par poly- 
merisation par addition radicalaire, de preference en solu- 
tion aqueuse ou alcoolique (par exemple dans l*ethanol ou 
1'isopropanol) de m4me que les exemples d f aery late et/ou me- 
thacrylate monom&re B et de l^ventuel monomfere C e thy 1 en i que- 
ls ment insature (vinyle ou vinylidene) utilises dans ce process, 
sont convenablement divulgues dans ces brevets. Parmi les mo- 
nomeres B utilisables, on prdfere les acrylates et raethacry- 
lates de di(alicyl en Cj-Cg) aminoethyle, en particulier le 
methacrylate de dimethylaminoethyle. On peut cependant uti- 
20 User n'importe lequel des autres acrylates et methacrylates 
de dialtyiaminoalkyle decrits dans le brevet des EtatSf-Unis 
d'Amerique n* 3 910 862, colonne 3, ligne 56 k colonne 4 11- 
gne 15, en plus de composes qui leur sont pratlquement equi- 
valents et dans lesquels les groupes dialkyle terminaux 
25 (R 3 et R 4 )i considers avec I'atome d* azote auquel ils sont 
lies, forment un noyau heterocyclique a 5 ou 6 chainons tel 
qu'un cycle morpholino, me*thylpiperidino, pyrrolidono, etc. 

Pour une plus grande facilite d' enlevement et une 
resistance diminuee k la formation de de>dts k la suite d v u- 
30 tillsatlons ou applications re>etees, le monomere B doit 
constituer 0,5 a 4,9 de preference environ 1 & environ 2,5 
et mieux encore environ 1,4 moles % du polymere I et le mo- 
nomere A (VP) doit constituer correiativement 99,5 & 45, 1* de 
preference environ 99 & environ 97,5 et mieux encore environ 
35 98 f 6 moles % du polymere I* 

Si la facilite d 1 enlevement et/ou la resistance k la 
formation de depfits ne constitue pas un desideratum ,i e monome- 
re* B peut constituer 5 k 50, de preference environ 5 k envi- 
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r n 40, et mieux enc re environ 10 h environ 30 m les % du 
polym&re I, et le m n mfere A (VP) peut constituer, d'une ma- 
nifere cprrespondante, 99,5 & 45, de preference environ 95 & 
environ 60, et mieux encore environ 90 h environ 70 moles % 
du polymfere I* 

On peut utiliser.n'importe lequel des monom&res dd- 
crits dans le brevet britannique n* 1 331 819, page 2, lignes 
65 h 82, pour foumir les motifs de monomfcre C copolymerisable 
ethyl eniquement insature* dventuellement contenus dans ledit 
polymere I* 

Les copolymferes utilises selon la presente invention 
peuvent etre prepares de telle sorte que leurs poids moiecu- 
laires soient dans un large intervalle allant par exemple d'en- 
viron 15 000 h 1 500 000 ou plus, en fonction des choix par- 
ticulars des substances de reaction, de 1' agent d'amor^age, 
du solvant et des conditions de polymerisation, des tempera- 
tures plus f aibles conduisant en g£n£ral 4 la formation de 
copolymeres de poids moieculaire plus eieve. L'intervalle de 
poids moieculaire desire dans chaque cas particuiier sera en 
general influence. par le type d f application, 1 •utility de 
celle-ci et la methode d f application selon laquelle la compo- 
sition cosmetique sera utilised. Comme ces copolymferes sont k 
la fois solubles dans l'eau et dans l'alcool, on peut les uti- 
liser dans des compositions cosmdtiques, en particuiier des 
preparations capillaires, contenant una base ou support alcoo- 
lique, aqueux ou hydro-alcoolique. Les copolymferes prefers, 
d'un poids moieculaire d f environ 500 000 4 1 500 000 ou plus, 
agissant en outre en tant qu 'agents epaisslssan ts vis h vis 
d^ux-mSmes, les solutions aqueuses et/ou alcooliques prdsen- 
tant une .quality de glissement au toucher et facilitant 1* ap- 
plication, locale ou gdn£rale ? sur les cheveux. 

On peut utiliser les copolymferes, conformes h l f in- 
vention dScrits plus haut, dans des preparations capillaires 
et d'autres compositions cosmetiques, de la meme mani&re et 
avec les mfimes agents surfactifs, agents epaississants, agents 
plastifiants et agents coraplexarvts que les rdsines formant 
films classiquemant . . utilises Jusqu f ici, par exemple avec 
les mimes additifs et selon les raemes formulations, que pour 
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le copolymfere quatemisd du brevet des Etats-Unis d'Amerlque 
n° 3 954 960, connne deer it dans ce dernier* Ces copolymer s 
peuvent en general Stre des constituents de compositions pour 
la fixation des cheveux, leur mise en plis, la formation de 
5 permanentes, la mise en condition, la coloration et/ou la 
decoloration, ou pour former des shampooings sous la forme 
de lotion, cr&me (pite), gel, produit & pulveriser par vapo- 
risateur ou aerosol pressurise. Le copolym&re est avantageUse- 
ment dissous, en general dans des proportions d 'environ 0,1 i 

10 environ 5 %, de preference d v environ 0,2 a environ 2 %, ou 
jusqu'a 35 % ou plus dans des concentres (les pourcentages ' 
dtant donr.es en poids par rapport^u poids de la formulation) ; 
dans le solvant choisi, par exemple le 1,1,1-trichloroethane, . 
le chlorure de methylene, ou de preference 1 methanol, l'iso- 

15 propanol, le 2 -me thoxy ethanol f I'eau ou leurs melanges, en pre- 
sence de (avant, en memo temps que ou apr&s addition de) en- 
viron 0,05 & environ 10 % en poids d'un ou plusieurs agents 
acceptables en cosmetique et choisis parmi les agents surfac- 
tifs organiques, les agents epaississants, les agents plasti- 

20 fiants et les agents complexants classiques* 

Cn tant qu 1 agents surfactifs organiques acceptables 
en cosmetique utiles dans les preparations cosmetiques, en 
particulier les preparations capillaires, de 1 • invention, on 
peut utiliser n'importe lequel d'un ou plusieurs agents sur- 

25 factifs organiques anioniques, ampholytiques, non ioniques 
polaires, amphbt&res et cationiques decrits dans le brevet 
des Etats-Unis d'Amerique n* 3 489' 686, . colonne 2, ligne 66 
a colonne 5, ligne 2. # 
En tant qu* agents epaississants pouvant etre utilises 

30 selon l f invention, on peut mentionner la carboxymethylcellu- 
lose, _ 1 * hy d r oxy e t hy 1 ce 1 1 u 1$ s e . le f&ethyicellulcse, le sili- 
cate d' aluminium et de magnesium > les substances de denomi- 
nation commerciale "Carbopols" (B.F/ Goodrich) tels que le 
"Carbopol 940" et analogues* Les agents complexants utiles ' 

35 selon l f invention comprennent les ethylinediarainetetracetates, 
les polyphosphates et les nitrilotriacetates de sodium, les 
sels de potassium correspondants, etc* 

Comme agents plastifiants utiles (comprenant les 
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£m Uients, les lubrif iants) , on peut mentionner la lanoline 
et les derives de lanoline tels que les alcools de lanoline 
acetyies et ethoxyies et le lanolate d'isopropyle, les mono- 
oieate, trioleate et monpstdarate de sorbitan polyoxy^thyle- 
5 n^s, les ethyl&ne, diethyl&ne, propylene et hexylfene-glycols 
et leurs ethers et monoacetates de monomethyle et monoethyle, 
la glycerine, les triacetate et monoricinoieate de glycerol, 
les alcools k longue chaine tels que les alcools oieique, iso- 
st^arylique et cetylique et leurs derives polyoxy^thyl4n4s, 

XO par exeraple avec 2-30 moles d'oxyde d'ethyl&ne, les phtalahes 
de dim^thyle, di^thyle et dibutyle, le triethylphosphate, les 
my r is tat e et palmitate d'isopropyle, les dimdthyl-et methyl- 
Dh^nyl-polysiloxanes et autres silicones, et analogues. 

On peut aussi utlliser certains plastlf iants vola- 

15 tils, tels que le propionamide, les acides benzolque et sali- 
cylique, le menthol, le thymol, la methyl -2 -naphty Ice tone, 
l'hexachloroethane, la benzophinone et l'acetamide* 

D' autres additifs classiques eventuellement utilisa- 
bles comprennent les opacifiants, colorants, pa rf urns, agents 

20 d* absorption des radiations ultravlolettes, conservateurs, 

medicaments, agents moussants et agents anti-mousse, agents de 
penetration, agents lustrants, deodorants et analogues* 

On peut aussi utiliser les compositions precitdes 
pour d' autres buts dans le domaine cosmetique, par exemple 

25 comme lotions pour les mains, comme liquides deodorants & va- 
poriser et lotions deodor antes, comme crimes protectriceset 
hydra ten tes , etc. 

L' invention conceme egaleraent un procede comprenant 
le traitement des cheveux par un milieu aqueux, alcoolique, 

30 ou hydro-alcoolique contenant une quantite efficace du copo- 
lymers I definl plus haut, une telle quantite dependant bien 
sQr de la fonction desiree, par exemple mettre en condition, 
donner du corps, faire briller, mettre et tenir en forme, 
rincer, proteger, ameiiorer 1 'aptitude au traitement, etc., 

35 et etant comprise en general dans l'intervalle d •environ 0,1 
h 5 % $ de preference environ 0,2 a 2 %, en poids dans ledlt 
milieu* II est souhaitable qu'un tel milieu contlenne atfssi 
des additifs classiques pour preparations capillaires, par 
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exemple envir n 0,05 i environ 10 % d'un ou plusieurs d s 
agents acceptables en cosmdtique menti nn&s plus haut, c'est- 
a-dire des agents surfactifs, epaississants, plastifiants et 
complexants, en addition h d*autres additifs classiques com- 
5 prennant ceux ddcrits par ailleurs dans le present mdmoire. 

Ceux des copolymeres qui contiennent au moins 5 moles 
% de monomere B ont sensiblement plus d'affinlte* pour les che- 
veux que les copolymeres correspondants qui contiennent moins 
de 5 moles % de monomere B, le degre* d»af finite variant 

10 (augmentant) proportionnellement a la quantity de monomere B 
dans le copolymere. En consequence , ils sont particulierement 
avantageux & utiliser dans des applications- pour mettre en 
condition les cheveux par rin^age et dans les 
shampooings de mise en condition. Ainsi, pour les applications 

15 proc^dant par rincage, le copolymere en milieu aqueux et/ou 
alcoolique peut contenir environ 5 k 20, de preference envi- 
ron 10 a 15, moles % de motifs de monomere B, l 4 af finite du 
copolymere pour les cheveux en cours de traitement s'opposant 
& ce qu'il soit perdu dans le liquide de ringage* A caused'une 

20 telle af finite, on peut employer, si on le desire, des solu- 
tions dilutes du copolymere* Quand on desire utiliser ces 
copolymeres comme agents de mise en condition dans des sham- 
pooings, le copolymere doit de preference contenir d' environ 
15 a 40 ou 50, et mleux encore d • environ 15 & 30, moles % de 

25 motifs de monomere B. Ces proportions plus elevdes de mono- 
mere B sont nettement plus efficaces pour 1'obtentlon d'un 
d£pdt efficace du copolymere sur les cheveux, & partir du 
support ou vdhicule du shampooing qui, du fait de sa teneur 
relativement eievee en detergents, tend k faire partir du che- 

30 veu, par lavage, le copolymere jouant le rdle d'agent-de mise 
en condition. 

Les copolymeres utilises dans 1* invention contien- 
nant moins de 5 moles % de motifs de monomere B, ont une af- 
finity relativement faible pour les cheveux, et les prepara- 

35 tions capillaires selon l 1 invention, contenant ces copolymeres, 
sont preferees pour la plupart des utilisations ou elles res- 
tent sur les cheveux comme c'est le cas pour les lotions, 
cremes et gels de fixation et de mise en condition des che- 
veux, pour les agents de mise en condition & sechage par souf- 
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flag d f air et pour les pulverisations capillaires du type 
utilisant un vaporisateur ou du type aerosol pressurised C a 
copolymeres sont facilement 4limines des cheveux par simple 
lavage ou en proce"dant a un shampooing, ce qui evite ainsi 
5 la formation d'un depot de resine conduisant a une faible 
aptitude des cheveux aux traitements et a un aspect apprete 
artificiel. Si on le desire, ces compositions peuvent aussi 
etre utilises dans des agents de mise en condition des che- 
veux par rincage et comme agents de mise en condition au sein 

10 de shampooings. 

En general , pour 1 1 utilisation sous la forme d f une lo 
cipiij d'une creine ou d'un gel pour met t re en condition les che 
veuxi leur donner du corps , les lustrer, les fixer dans une 
certaiine forme et les main ten ir dans cette forme (formation de 

15 boucles, d f ondulations, redressement, mises en forme di verses, 
et pour am^liorer Inaptitude desdits cheveux au traitement 
( compatibility, aptitude au brossage, mise en forme), ou sous 
la forme d' agents de protection vis & vis des influences me- 
caniques et chimiques, ainsi que sous d»autres formes, l'in- 

20 vent ion implique le traitement de la chevelure humaine par un 
gel, lotion ou creme con tenant approximativement, en poids, 
0,1 a 5 % du polymere X precit£ dans 99,9 a 95 % d'un milieu 
salvant dont 50 k 100 $ est de l»eau et 0 k en-- 
viron §0 % est au moins un monoalcool aliphatique en C^ouC^, 

25 0,05 k 10 % de ce milieu £tant avantageusement remplacS par 
au moins un agent cosmdtiquement acceptable choisi parmi les 
agents surfactifs organiques, les agents epaississants, les 
agents plastifiants et les agents complexants. Dans la plu- 
part des cas, la composition formant lotion, creme ou gel, 

30 contient environ 0,05 k 1,0 * d*au moins un agent surfactif 
et 0,1 i l f <S % d»un epaississant. 

Pour les applications ou la composition precit£e 
est sous la forme d'un produit k pulveriser par vaporisateur, 
environ 3 k environ 70 % du milieu solvant pr6cit£ f 

35 sont constituespar 1'alcool precit£ pour faciliter la pulve- 
risation et activer le sechage. 

Pour les applications oil la composition est sous la 
forme d*un agent de rincage pour mise en condition, ce milieu 
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form ant sol van t, est gen£ralement dep urvu d'alcool et envi- 
ron 0,05 a 10 % de c milieu s nt avantageusement remplacis 
par au moins un des agents cosmEtiquement acceptables cit£s 
plus haut. Dans la plupart des cas, 1* agent de rlncage pour 
5 mise en condition des cheveux contient environ 1,5 a 10 % d'au 
moins un agent surfactif et 0 & environ 4 % d'au moins un 
agent plastifiant, par exemple le st£arate de glycerol* 

Pour les applications o& le composition precitee est 
utilisee comme shampooing demise en condition, le milieu : 

10 sol van t est aussi general ement depourvu d'alcool, lequel 

agit comme agent moussant ou comme agent anti-mousse, 10 k 50% 
de ce milieu etant tempi ac«5 par au mcins un agent surfactif 
a action d£tergente, tandis qu* environ 0,05 a 10 % de ce mi- 
lieu sont avantageusement rem places par au moins un additif 

15 cosm£tiquement acceptable choisi-parmi les £palssissants, les 
plastifiants et les sequestrants, I'un de ces additif a Etant 
en partlculier un plastifiant, par exemple le st£arate de poly* 
Ethylene-glycol (de poids raol£culaire 6 000) et/ou le propy- 
lene-glycol. Un ou plusieurs des agents surfactifs divulgu£s 

20 dans le brevet des Etats-Unis d'Amerique n* 3 489 686, comme 
indiquE plus haut, peut aussi jouer le rdle du constituant 
detergent dans le shampooing* 

Una formulation con forme a 1 'invention, formant aero- 
sol pressurise, peut contenir approximativement, en poids, 

25 0,1 a 5 % du copolymfere X precit£, 0 a 10 % de l*un des a- 

gents precites, 25 a 60 % de l'alcool pr£cit£, 0 k 40 % d'eau 
et 10 a 70 % d'un agent de propulsion. 

Dans les formulations ci-dessus, toute ou partie de 
l'alcool peut etre remplacE par du l,l,l-trichloro£thane ou 

30 par du chlorure de methylene ou analogue, et des concentres 

con tenant jusqu 5 a 35 % ou plus de copolymer e peuvent ctre pro- 
duits et utilises. 

On peut utiliser tout agent' de propulsion pour pres- 
suriser 1 'aerosol dans uri recipient sous pression muni d*un 

35 clapet, en 1 ' occurrence un gaz sous pression ou liquefie* ou ana- 
logue. Par exemple, on peut utiliser, lorsque ces produits ne 
sont pas interdits par la loi, n'importe lequel des hydrocar- 
bures chlorof luor£s connus ou les melanges de ceux-ci ; si on 
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' le desire, ces agents de propulsion peuvent Stre melanges avec 
d'autres types d'agents de propulsion cbmme d£crit ci-apres. 
Les produits connus sous les denominations commerciales 
"Fr^on 11 "| "Prion 12 w et "Frion 114" sont utiles, en particu- 
5 lier sous forme de melanges binaires,de mSme que d'autres 

n Frdons n ^ ainsi que les produits correspondants disponibles sous 
les denominations commerciales "Genetrons", "Isotrons", etc. 
D'autres agents de propulsion utiles comprennent une ou pluaieurs 
. des substances suivantes : n-propane, isopropane,n-butane, butane, 
10 azote, oxyde nitreux, dioxyde de carbone et analogues. 

En fonction de la proportion de monomere B, les copo- 
iymeres VP utilise*? dans l f invention presentent un certain 
nombre d'avantages importants par rapport aux risines connues 
de fixation et raise en condition des cheveux, a savoir : 
15 l. une solubility complete dans l'eau a tous les pH. 

2.. La possibility de donner des formulations liqui- 
des aqueuses, alcooliques ou hydro-alcooliques claires. 

3. Un cout plus faible, en particulier par rapport 
a leurs d£riv£s quaternisis. 
20 4. Un tres bon pouvoir de maintien des cheveux dans 

des conditions d f humidite" e*levie* 

5* Une grande facility d^nlevement par lavage ou 
par mise en oeuvre d'un shampooing. 

6. Une aptitude riduite a former un depdt de risine 
25 a la suite d 1 applications repdties. 

Les compositions de l 1 invention sont particulierement 
utiles en raison des performances distinctives suivantes quant 
a leur application sur les cheveux : 

• 1. Bonne adhesion et bonne repartition sur les che- 

30 veux. 

2 = Demelage des cheveux humides. 

3. Aspect "naturel" brillant tres different d'un as- 
pect teme "apprfcte" (ou revetu). 

4. Cheveux acquirant du "corps' 1 et une vive santi. 
35 l«e copolymere I utilise dans 1 'invention peut, comma 

indique* plus haut, etre prepare* par les processus decrits dans 
le brevet des Etats-Unis d'Aradrique n° 3 910 862, en omettant 
bien entehdu I'itape finale de quaternisation, par exemple se- 
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In les exemples 1 M et 6 de ce brevet, n reglaht convena- 
blement le p urcentage molaire du mon mere B. 

Un autre proc£d£ pref 6c6 de preparati n du c poly- 
mere I est donne dans I'exemple A ci-apres« Toutes les quan- 
5 tites et proportions indiquees dans le present memoire, y 
coniprls dans les revendlcatlons annexees, sont exprimees en 
poids sauf indication con tr aire. 

EXEMPLE A 

Substances Quan tites 

10 Eau distillee 1400 g 

Vinylpyrrolidone (VP) 343 g (330ml) 

Mdthacrylate de dimethyl amino- 

ethyle (DMAEMA) 7,0 g 



15 



Azobisisobutyronitrile (AIBN) 0,6 g 



On introduit 1350g d'eau et 310 ml de VP dans un re- 
acteur equipe d'un agitateur mecanique, d'un condenseur a re- 
flux, d f un thermometre et tfUne tubulure d'entree de gaz et on 
regie le pH a environ 7 par addition d'une solution d'acide 

20 cltrique ou de soude caustique. On purge avec'de 1* azote et 
on chauffe a 75 # C sous balayage d» azote. 

On melange le DMAEMA (sigle representant le m6tha- 
crylate de dim£thylamino£thyle) avec les 50 g residuels et 
on regie d'une maniere similaire le pH h environ 7, £ la 

25 suite de quoi on dilue jusqu'a 65 ml avec de I'eau distillee 
en on introduit le. produit obtenu dans un entonnoir de verse- 
men t. 

On dissous le AIBN dans la VP residuelle, on ajoute 
le produit obtenu dans le reacteur a 75 # C et on main t lent pen- 
30 dant 5 minutes* 

On ajoute 35 ml de la solution de DMAEMA dans le 
reacteur pendant 10 minutes, a la suite de quoi on ajoute 20 
ml pendant lO minutes et 15 ml pendant 10 minutes* On main- 
tient & 75*C pendant une heure, on preleve un echantillon et 
35 on 1* analyse pour determiner la teneur en VP monomere. On main- 
tient pendant une duree additionnelle de 1,6 heure, on refroi- 
dit et on decharge. 

Le produit resultant a un pH d* environ 6,5 h 6,7 et 
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des viscositds Brookfield brutes de 34 000 a 48 000 cps, comme 
determine en utilisant une aiguille n°7 tournant a raison de 
20 t/min. 

Comme il a ete* aussi indique plus haut, le copoly- 
5 mere I de l 1 invention peut remplacer les copolymfcres quater- 
nis£s utilises dans les diverses formulations illustr£es dans 
le brevet des Etats-Unis d*Amirique n* 3 954 960, notamment 
dans les exemples 2 a 10 de celui-ci. Les exemples addition- 
nels suivants, donnas seulement a titre illust^atif i concer- 

10 nent d'autres modes de realisation preferes de 1 'invention et 
net doivent pas etre interpretes limitativement. Dans ces exem- 
ples et dans les revendi cations annex^es* toutes les quanti- 
ty et proportions sont exprimdes en poids, sauf indication 
contraire. Les copolymeres VP/DMAEMA 98/2 et 90/1 0 ont des poids 

15 moleculaires moyens, en nombre (PM) allant d' environ 700 000 

a au moins 1 000 000 ; le VP/DMAEMA 80/20 possede un intervalle 
de PM d' environ 1 000 000 a 1 500 000 ; les rapports tels que 
98/2, 50/10 et 80/20 sont les rapports pond£raux VP/DMAEMA; 
la denomination "Ethoquat" indique une quaternisation par le 

20 sulfate de didthyle, les d£riv£s resultant de cette quaterni- 
sation prdsentant le meme intervalle de PM que leurs prdcur- 
seurs non quaternises ; le produit d^signe par "PVP K90" 
(homopolymfcrede VP) possfede un PM d» environ 360 000 et le W PVP 
K30 w possede un PM d' environ 40 000. 

25 Les processus d'essai ci-apres, utilises dans ces 

exemples, on et£ suivis pour comparer les qualit£s de maintien 
des cheveux pour diff £rents produits, dans des conditions va- 
riables de temperatures et d'humidite. 

Essai de retention des boucles en pr£- 
30 sence d 1 humidity 

1. Pour cet essai, on utilise les cheveux humains non 

trait£s. 

2. Une touffe de cheveux est subdivis£e en une serie 
de mfeches ou d'echantillons individuels ayant chacun 22,9 cm 
de long et pesant chacun 1,*5 g. 

3* On utilise un minimum de six £chantillons pour 
chaque produit dont les propriety sont a evaluer. 

4. Dans chaque cas, on utilise 1,2 ml du produit par 



2393573 

14 

echantillon de cheveux. Le pr duit est applique dans l f echan- 
tillon de fagon a impr^gner la totality de celui-ci d'une ma- 
niere uniforme. 

5. Chaque Echantillon est peigne deux fois immediate- 
ment apr&s 1 'application du produit. II est ensuite boucle* 

ou f rise en utillsant un mandrin de 16 mm de diamitre externe 
et les boucles sont maintenues en place par application d'epin- 
gles* 

6. Les echantillons sont ensuite completement scenes 
en utillsant un sdchoir h cheveux pour salon de coiffure, h 
haute temperature, ce qui donne une fixation en approximati- 
vement 1,5 heure. 

7. On prdconditionne une chambre humide aux condi- 
tions d^sirdes de temperature et d v humidity* 

8. Apres sechage, on retire les epingles des echan- 
tillons et on deVoule ou ouvre soigneusement ceux-ci. Chaque 
Echantillon est indlviduellement mqnte sur une plaque en 
plexiglass pr£calibr£e. On note la longueur initiale. Les 
echan til Ions sont espac^s de telle sorte qu'aucune cellule 
n'alt un nombre anormal d 9 echantillons dans une zone quelcon- 
que de la chambre humide. 

9. Les plaques de plexiglass sont ensuite placets 
dans, la chambre humide. On enregistre la temperature et 1' hu- 
midity relative. 

10. On note les longueurs des echan til Ions a divers in- 
terval les de temps predetermines, en m&me temps que la tempe- 
rature et l # humidite relative courantes. 

11* On fait la moyenne des r^sultats obtenus pour cha- 
que produit, sur les six echan til Ions ou analogues, dans des 
buts de comparaison. 

12. Pulsque l'essai depend de la nature des cheveux 
utilises, une comparaison entre deux lots different* de che- 
veux ne presente aucun int^ret. 

EXEMPLE 1 

On prepare deux lotions de fixation en utilisant la 
substance «PVP-K-90" dans l'une et le copolymfere vinylpyrro- 
lidone/methacrylate de dimethylaminoethyle (VP/DMAEMA • 98/2) 
dans 1* autre. Ces deux lotions sont comparees en utilisant le 
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pr cessus demerit plus haut. On donne ci-apres la retention 
relative des b ucles au cours des differences durees : 



Lotion de fixation Parties 

Solides (r£sine) 1*5 

Alcool isostearylique + 10E.0. 0,08 

Fluide a base de silicone "SF-1066"* 0,08 

Parfum 0,10 

Ethanol 32,90 

Bleu : FDC n°l (a 0,6 % dans l f eau) 0,05 

Eau distillee q?P 100 

Acide citrique (10 %) qsp pH 6,3 



• Lubrifiant fabrique" par la General Electric - copolymere 

dimethyl polyoxyalkylene either polysiloxane. 
°* E.O a Moles d'oxyde d' Ethylene ayant etd condensers. 

% de retention des boucles a 90 % d 'humidity relative, a 27°C 
Solides (resine) Solides (r^sine) 



VP/DMAEMA 98/2 "PVP-K-90" 

0 minute 100 100 

20 minutes 92 50 

30 minutes 75 35 

60 minutes 33 20 



Les r£sultats numeriques ci-dessus montrent que, 
pour des teneurs en solides egales, le copolymere de l 1 inven- 
tion (VP/DMAEMA 98/2), con tenant seulement 2 % de DMAEMA, 
presente de bien meilleures propri6t£s que la polyvinylpyrro- 
lidone (homopolymere) en ce qui concerne la retention des 
boucles dans des conditions d' humidity. 

EXEMPLE 2 

Cet exemple montre les valeurs comparees de la re- 
tention des boucles pour le "PVP-K-30" et le VP/DMAEMA (98/2) 
dans des conditions identiques. 
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% de retention des b ucles k 2 % en milieu aqueux 
Solution du prodult sur echantillons d cheveux 
■ 80 %-d'humidite relative et 27°C 

Produit 0 min 30 mln 60 min. 90 mln 

"PVP-K-30" 100 .34 8 4 

VP/DMAEMA (98/2) 100 100 98 93 

Les r£sultats ci-dessus confirment les caract^risti- 
ques tres superieures de tenue k l f humidity dans le cas de 
1' utilisation du copolymere de 1' invention. - . 

EXE MPLS 3 

Cet exemple a 6t& con^u pour montrer que les copo- 
lymers de 1' invention ne laissent aucun depot important de 
r£sine sur les cheveux k la suite d'utilisations rep£tees et 
de lavages par shampoo ings, tandis que les refines quater- 
naires cationiques de l'art anterieur donnent un depdt net 
de r£sine a la suite d* utilisations repetees. 

Le processus d'essai suivant est utilise pour montrer 
la presence de r£sine sur les cheveux : 

Un echantillon (approximativement 0,3 g) d'une che- 
velure vierge blond clair est bien lave* avec de l'e'thanol et 
sech6. L' echantillon de cheveux seche est placS dans la solu- 
tion d'essai et maintenu dans celle-ci pendant 3 minutes. 
L» echantillon de cheveux est ensuite rince* avec de l'eau fral- 
che et, alors qu'il est encore huraide, il est plong£ dans une 
solution aqueuse k 0^5 % d'un colorant direct polyanionique 
macromoleculaire special, de couleur rouge, appartenant k la 
classe des colorants azolques (appele* Direct Fast Red dans le 
Color Index sous le n # 32) (concentre "Erie Fast Rubine B" de 
Allied Chemical), dont le pH estajuste* k 3,5 avec de I'acide 
sulfurlque, pendant 5 minutes a 40*C. L' echantillon est en- 
suite bien rince avec de l'eau fraiche et 1' intensity de la 
couleur rouge qu'il peut avoir acquise est observee visuelle- 
ment. L' intensity de la coloration rouge sur cet echantillon 
de cheveux indique le degr£ de dep6t de la resine cationique 
sur la chevelure. Une absence de coloration rouge sur 1' echan- 
tillon indique une absence d'affinite" de la resine cationique. 
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Theorie : 

Au contact de l'eau, les cheveux acquierent habituel- 
lement une charge negative* Cependant, lorsqu'une r£sine ca- 
tionique est deposed sur la chevelure, celle-ci devient char- 
5 gde positivement. Les cheveux charges positivement attirent le 
macropolyanion, charge n£gativement, de la molecule du colorant 
rouge et le maintiennent fermement a la surface des cheveux. 
L'£chantillon de cheveux acquiert aihsi une couleur rouge sub- 
stantive* L f intensity de la coloration rouge sur 1 1 echantillon 

10 de cheveux est fonction du degre d' adsorption du colorant, le- 
quel* est a son tour fonction de la density de la charge catio- 
nique sur les cheveux * laqueile es t el le— meme fonefcion du <fear£ 
de d£pdt et de la substantiate* ou affinity de la r£sine catio- 
nique particuliere h l'egard des cheveux* 

15 Les produits sont introduits dans la formulation, 

formant lotion fixante, de I'exemple 1* Les echantillons de 
cheveux sont immerg£s dans les lotions de fixation et testes 
selonle processus d'essai donn£ plus haut. On note dans cha- 
que cas 1* intensity de la coloration qui est fonction de la 

20 concentration de la r£sine sur les cheveux. 

On traite une autre seVie d 'Echantillons similaires 
au mbyen des mSmes lotions fixantes, on les lave avec un sham- 
pooing et on les soumet ensuite a l'essai devaluation de la 
couleur pour determiner la resine r^siduelle sur les cheveux. 

25 Le proc£d£ est r£p4te* sur une troisieme sErie d 'dchantil Ions, 
lesquels sont traitds avec les lotions fixantes, laves avec des 
shampooings, trait£s a nouveau avec les lotions fixantes et la- 
v&s a nouveau avec les shampooings avant d'6valuer la r£sine 
pr£sente sur le cheveu par l'essai de coloration. L'essai est 

30 effectu£ jusqu'a dix applications successives de lotions et 
shampooings « Ces r£sultats sont rdsum^s dans le tableau ci- 
apr&s. 
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Intensity de la col - 
Premiere ration des echan til Ions 
Produit . applica- Nombre d cycles d*ap- 

tion plication du shampooing 

Shampooing n°l 5 "5 iq 

98/2 VP / derive* quaternaire ' ~ — 

dthyld de DMAEMA 2-3 1 1 l i 

90/10 VP / derive 1 quaternaire 

ethyld de DMAEMA 8 4 - - 9 

80/20 VP / ddrive* quaternaire 

ethyls de DMAEMA 10 5 7 8 10 

Temoin (seulement de 1'eau) 1 1 1 1 1 

Les intsnsi-tds de la coloration sent eValu^es h 1 •ai- 
de d'une dchelle allant de 1 a 10 ; le repere 1 indique une 

15 couleur presque neutre (correspondant a un temoin forme* avec 
de l'eau) et le repere 10 correspond it un rouge plutdt intense 
indiquant un degre* 61ev6 de depdt de r£sine sur les cheveux. 

Les r£sultats ci-dessus montrent que le copolymere 
VP/DMAEMA 98/2 n'a aucune tendance & se deposer" sur les che- 

20 veux a la suite de lavages rente's sous forme de shampooings 
tandls que les substances de l'art antdrieur se deposent sur 
les cheveux a coup sOr a la suite de t el les utilisations repe- 
tees • 

EXEMPLE 4 

25 Cet exemple Stabllt une comparaison entre les va- 

leurs de la retention des boucles, dans des conditions iden- . 
tiques, pour le copolymere VP/DMAEMA (90/10), le copolymere 
VP/DMAEMA (80/20) et la substance de denomination com- 
merciale W PVP-K-30 W , cette derniere substance £tant actuel- 

30 lement la qualite pr£fdr£e de PVP pour application capillaire). 
Tous ces polymeres sont soumis aux essais, a raison de 2 % de 
solidea en milieu aqueux. . 
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Produit 


% de retention des boucles pour une humidity 
relative de 90 % a 27*C 


0 min* 


30 min* 


60 min. 


90 mln. 


"PVP k-30" 


100 


34 


8 


4 


90/10 VP/DMAEMA 


100 


100 


93 


76 


80/20 YP/DMAEMA 


100 


100 


97 


91 



Ires resultats ci-dessus montrent que les copolymeres 
VP/DMAEMA de 1* invention sont de beaucoup supeVieurs aux homo- 
10 polymeres de vinylpyrrolidone en ce qui conceme la retention 
des boucles dans des conditions d'huraidite levee. 

EXEMPLE- 5 

Cet exemple montre que les copolymeres de 1* invention 
pr£sentent, par rapport a leurs derives quatemaires d^crits dans 
15 lVart ant^rieur, des caract4ristiques superieures de resistance 
a l*humidite. 

Oh soumet les deux copolymeres, VP/DMAEMA (90/10) et 
VP/DMAEMA (80/20) a des essais par comparaison avec leurs de- 
rives quatemaires (par le sulfate de di£thyle)prepares % partir 
20 des meraes echantillons, conf ormement h des techniques connues 
(brevet des Etats-Unis d'Amerique n # 3 910 862) dans des con- 
ditions identiques, en utilisant des solutions aqueuses a 2 % 
desdits copolymeres. 
Les rdsul tats sont les suivants : 

25 





% de retention 


des boucles 


pour une humidite 


- Produit 




de 8« 


h 27*C. 






0 min.. 


30 mir 


i. 60 min. 


90 min. 


VP/DMAEMA (90/10) 


100 


100 


96 


69 


Son derive quater- 






30 naire 


100 


100 


87 


52 


VP/DMAEMA (80/20) 


100 


1O0 


96 


86 


son dexiv£ quater- 






69 


naire 


100 


100 


94 
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EXE MPLS 6 
Gel de fixation des ondulati n 



Parties 

"Carbopol 940" • 0,75 
6 "Uvinul MS-40"** 0,10 
Ethylenediaminetetrac^tate disodique 

{0,1 % en milieu aqueux) 0,10 
Triethanolamine 1|00 

Eau distilled 96,55 
1Q VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 (100 % de solides) 1,50 
Color F.O.C. Yellow N # 5 (0,6 %) 0,3 
Parfum 0,1 

Conservateur 0, 1 



♦ Denomination comraerciale chin agent epaississant fabrique 
15 par B.F. Goodrich Chemical : Polyraere, soluble dans I'eau, 

d'acide acrylique reticule avec moins de 2 * d'un polyalyl - 
Sther de saccharose ayant en moyenne environ 5 a 6 groupes 
alyle * par molecule de saccharose* 

Denomination commercial e d»un agent d' absorption des 
20 radiations ultraviolettes, fabrique par GAF Corporation : acide 

2-hydro3cy-4-methoxybenzo ph4none-5-sulf onique. 

EXEMPLE 7 
Gel de fixation des ondulations 



25 



30 





Parties 


"Carbopol 940" 


0,35 


"Uvinul MS-40" 


0,10 


E thy 1 en ed i amine 1 6 trac£tat e di s odique 
(0,1 % en milieu aqueux)- 


0,10 


Trie thanol amine 


0,50 


Eau distil lee 


97,05 


VP/DMAEMA 98/2 oil 80/20 (100 % de solides) 


1,50 


Opacif iant 


0,40 


Color F.D.C. Yellow n # 5 (0,6 %) 


0,3 


Parfum 


0,1 


Conservateur 


o,i 


• Produit de GAF Corporation a 70 % de styrene polymerise par 


greffage sur 30 % de PVP. 
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EXEMPLE 8 

Produit de mise en condition a pulveriser par 
vaporisation (pour sechaqe par soufflaqe) ou 
. aerosol pour cheveux (pour utilisation requllere) 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 80/20 

(100 % de solides) 1,00 
* 

"Ammonyx 4002" 0,40 
"Tween 20" 0,20 
Parfum 0,1 
Ethanol 60,00 
Eau distillee 38,40 

* D «Sn crtvi- n u t i on ccriimsrcisls du chlorurs de 
stdaryl-dim^thyl-benzyl-ammonium (100 % de 
constituant actif) fabriqud par Onyx Chemical. 
Denomination commerciale des monolaurate de sorbitan poly- 
oxy^thylene (20 nctifs d'oxyde d'^thylene I.C.I.). 

EXEMPLE 9 

Produit de mise en condition des cheveux 
Produit a pulveriser par vaporlsateur( sechaqe par soufflaqe) 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 1,00 
"Ammonyx KP W 0,60 
"Tween 20" 0,20 
Parfum 0,10 
Ethanol 3 #0 o 
Eau distillee q S p i 0 0 

♦ Denomination commerciale du chlorure d 'ol£yl-dimethyl-benzyl- 
ammonium (Onyx Chemical) 

EXEMPLE 10 
Shampooing de mise en condition 

Parties 

"Miranol C2M n * 15,0-20,0 
Didthanolamide de la noix de coco 4,0 
Propylene-glycol 7,0 
VP/DMAEMA 98/2 ou 80/20 1,5 
Distearate de "PEG 6000"** 5,0 
Dinonylphenol + 150 E.O.*** 5,0 
Eau distillee qsp 100 
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* Sel disodique de l'acide imidazolinium-N--ethoxyra£thylcar- 
b xy-N-acdtique, fabriqud a partir de la n ix de coco par 
Miranol Corporation* 

Disparate d'un poly£thylene-glycol de poids moleculaire 
600O fabrique* par Armalc. 
•*• E.0» o moles d'oxyde d' Ethylene ayant et£ condensees. 

EXEMPLE 11 
Shampooing de mise en condition 

Parties 

"Sipon LT6»* 35,0 

Methanol amide de nolx de coco 4,0 
* • 

"eraphyl 65* 2.5 
VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 0,5 
Parfum 0,1 
15 Eau distillee qsp 100 

* Denomination coromerciale du lauryl -sulfate de tri£thanola-» 
mine (Alcolac Chemical) . 

•• Denomination commerciale d'un melange huile de vison-chlo- 
rure d f amidopropyl-dim^thyl-2-hydroxyethyl-aramoniura« 
20 (Van Dyke Company) • 

EXEMPLE 12 

Prodult de mise en condition (sechaqe par soufflaqe) 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 OU 90/10 .1,00 
25 "Carbopol 940" (100 % de solides) 0,10 
Trie'thanolamine 0,15 
Alcool isostearylique + 10 E.O. 0,05 
•Tween 20" 0,13 
Parfum 0,20 
30 F.D.C. Yellow n*5 (0,6 % en milieu aqueux) 0,07 
Ethanoi 44,82 
Eau' distillee qsp lOO 

* E*0. - moles d*oxyde d* Ethylene ayant £te condensees. 

EXEMPLE 13 

Creme pour rlncaqe 

Parties 

"Arquad 2 HT-75"* .7,5 
Monostearate de' glyceryle 2,0 



35 
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EXEMPLE 13 (suite) 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 OU 90/10 0|4 
/Bau distiliee 90 ' 0 
5 Glutaralddhyde 0 x 

Acide citrlque ' pH 

S,0-5,5 

• Denomination commerciale d»un surfactant cationique fabrique 
par Annate a 75 % de constituant actif (chlorure de dimethyl- 

10 dl (suif hydrogdn^) -ammonium). 

EXEMPLE 14 
Creme pour rlncaqe 

m Parties 
"Triton X400" 7 ^ 0 

15 Monostdarate de glyciryle 2,0 

n ceraphyl 28"** 1 ^ 0 

VP/OMAEMA 98/2 ou 90/10 0 ^ 5 

Eau distiliee 90> ' 0 

Glutarald&iyde 0 ^ 4 

20 Hydroxyde de sodium qsp pH 5,0-5,5 

• Denomination commerciale d»un agent cationique de Rohm et 
Haas con tenant 25 % de solides (chlorure de stearyl -dime- 
thyl -benzyl -ammonium) • 

■ s •'• Denomination commerciale du lactate de c^tyle fabriqui par 
Van Dyke. 

EXEMPLE 15 
Creme clalre pour rincaoe 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 80/20 0>2 
Ammonyx KP 4 0 

"Natrosol HHR*** 0 4 

• Denomination commerciale d'un produit cationique fabrique par 
Onyx Chemical (chlorure d •oieyl -dime thy 1 -ben zy 1 -aramon ium ) . 

35 • ♦ Denomination commerciale" de 1 'hydroxyethylcellulose prepare 
par Hercules. 
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EXEMPLE 16 

Formulatl n capillaire sous forma d' aerosol 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 2,0 
Ethanol 50,0 
5 Agents de propulsion i 

Isobutane 13,5 
Propane 1,5 
Eau distillee qsp 100 

EXEMPLE 17 

10 Concentre de lotion flxante 

Parties 

VP/DMAEMA 98/2 ou 90/10 8,0 
"PVP/VA E 735"* 37,0 
"Ammonyx KP n "2,4 
15 "Tween 20" 1,2 
Eau distillee qsp 100 

• Denomination commerclale d*un melange 50*50 d'alcool et de 
copolym&re VP-ac^tate de vinyle 70/30 (GAP Corporation). 

Pour 1 'utilisation, diluer une partie avec sept parties d'eau. 
20 EXEMPLE 18 

Shampooing de mise en condition 

Parties 

"Antaron PC-37"* 8,0 
"Antaron FC-3.4"*" 15,0 
25 "Maprofix ES"*** 13,5 
Distfiarate de poly£thylene-glycol (de P.M 6000) 3,1 
VP/DMAEMA 75/25 (P.M 500 000) 1,0 
Acide sulfurique qsp pH 7,4 

Eau distillee gsp 100 

^° • Denomination commerclale 6-un agent ampnct&re de GAT Cor- 
poration contenant 75 % de produit actif* (amine grasse 
sulfa tee quatemis^e polyoxy£thyldn£e) • 
•* Denomination commerclale d'un agent moussant araphotfere conte- 
nant 38 % de constituant actif (imidazoline de noix de coco 
35 monocarboxyl£e), (agent de GAP Corporation). 

••• Denomination commerclale d*un agent anionique contenant 

30 % de produit actif [ laurylsulf ate de sodium polyoxy£thy- 
l&id (2-4 B.O)]. (Agent de Onyx Chemical). 
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REVINDICATIONS 
1 - Composition pour fixer et mettre en condition les 
cheveux, caracterisee en ce qu'elle comprend approximativement 
en pbids : 

5 X. 0,1 a 35 % d'un copolymere formant film ayant un poids 

moleculaire d' environ 15 000 a 1 500 000 et untenant : 

A. environ 99,5 a 45 moles % de motifs derives de la 
vinylpyrrolidone, 

B. environ 0,5 a 50 moles % de motifs derives d'un mo- 
10 nomere de formule - ^ A 

CH, - CR 1 " C00R " NR R 

1 * 

mi R est H OU CH.*, 

2 J 

R est un groupe alkylfene en C. et 

3 4 i-^o 

R et R sont choisis, d'une maniere inddpendante, 

15 parmi les groupes alkyle en C^^, et 

C. 0 a environ 50 moles % de motifs derives d'au moins 
un monomere copolymeri sable dthyleniquement insature, 
different de A et B, 

IX* 0,05 a 10 % d*au moins un element du groupe forme par 
20 les agents surfactifs organiques, les agents epaissis- 

sants, les agents plastifiants et les agents complexants 
acceptables en cosmetique, dans 
XXX* une base cosmetique constitute par un aolvant choisi dans 
le groupe forme par l'eau, les monoalcools aliphatiques 
25 en C 2 _ 3 , le 1 , 1 , 1-trichloroethane, le chlorure de methy- 

lene, et leurs melanges* 

2 - Composition selon la revendicatlon 1, caracterisee 
en ce que le copolymere I contient environ 0,5 a 4,9 moles % 

de motifs derives du monomere B, et de preference environ 5 a 
30 50 moles %• 

3 - Composition selon la revendicatlon 1 ou 2, carac- 
terisee en ce que le copolymere X est essentiellement constitud 
de motifs derives de la vinylpyrrolidone et du methacrylate de 
dimethylamino£thyle. 

35 4 - Composition selon l'une des revendications 1 a 3, 

caracterisee en ce qu'elle contient 0 a 10 % du constituant XI, 
et de. l f eau comme base capillaire formant solvant. 

5 - Preparation capillaire, caracterisee en ce qu'elle 
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con t lent une composition selon 1'une des revendications 1 k 
4, telle que notamment un gel* lotion ou creme pour fixer et 
mettre en condition les cheveux, un liquide & pulveriser par 
vaporlsateur, un liquide & pulveriser sous forme d* aerosol 
5 pressurise contehant un agent de propulsion, une preparation 
de ringage pour mettre en condition les cheveux, ou un sham- 
pooing, ce dernier con tenant, approximativement, 10 a 50 % en 
poids d'au moins un detergent organique anionique, cationlque 
non ionique ou amphot&re* 
10 6 - Proc£d£ de traitement des cheveux, caract£ris£ en 

ce qu'il consiste a utiliser une quantity efficace de la com- 
position selon l r une des rsvsr.dications 1 k A* 

7 - Proc£d£ de traitement des cheveux, caract£ris£ en 
ce qu'il consiste h utiliser une quantity efficace d'une pr£~ 

15 paration capillaira selon la revendlcation 5. 

8 - Pr6c£d£ de traitement des cheveux, caract£ris£ 
en ce qu'il consiste a utiliser un milieu aqueux, alcoolique 
ou hydro-alcoolique con tenant, en une quantity efficace pour 
fixer ou mettre en condition les cheveux, un copolym&re tel que 

20 d£flni dans l*une des revendications 1 & 3. 

9 - Proced£ selon la revendlcation 8, caract£ris£ en 
ce que ledit milieu contient environ 0,5 a 5 % en poids dudlt 
copolym&re. 



